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Sn-3.5Ag 
Sample size: 10.3 mg 
1WC - 500"C ® 1 0'C / min 



Th rmal Analysis - DSC 
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Sn-3.5Ag-1 .OCu 

Sample: 95.5Sn/3.5Ao /I.OCu 

Sample size: 9.5 mg 

1 WC - 500X O 10*C / mla 
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Sn-3.4Ag-2.0Cu 
Sample size: 10.5 mg 
100'C - 500'C a lO-C / min. 



Thermal Analysis - DSC 
Cu 2% 
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Sn-3.3Ag-4.0Cu 
Sample 8ize: 9.3 mg 
100*0 - 500*0 ® 10*0 / mIn. 



Thermal Analysis - DSC 
Cu 4% 
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Sn-3.2Ag-8.0Cu 
Sample size: 10.0 mg 
lOO'C - 500*C 0 10*C/ mla 



Thermal Analysis - DSC 
Cu 8% 
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Sn-3.2Ag-10.0Cu 

Sample size: 11.3 mg 
100*0 - SOO^C O 10"C / min. 



Thermal Analysis - DSC 
Cu10% 
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Sn-3.1Ag-12TJCu 
Sample size: 9.9 cng 
100'C - 600*C ® lO'C / mh. 
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Thermal Analysis - DSC 
Cu 12% 
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Sn-3.0Ag-15.0Cu 
Sarnpte size: 10.8 mg 
100*C - 500»C O lO'C / min. 



Thermal Analysis - DSC 
Cu 15% 
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Figure 12 Figure 13 



